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TRICOT TRAME ELASTIQUE POUR ARTICLE PRESENTANT DES ZONES AYANT DES EXTENSIBILITES 
DIFFERENTES ET ARTICLES OBTENUS. 

(§) Ce tricot est compose d'un tricot de base (A) forme par 
des rangees de mailles de fond et des rangees additionnel- 
les de rnailles bloquant des fils elastiques disposes en tra- 
me, fournissant une contention, dite forte, de valeur definie 
dans la direction des rangees de mailles et presentant une 
elasticity faible dans la direction des colonnes de mailles, 
tricot de base (A) dans lequel est formee au moins une zone 

(B) de tricot a contention moyenne et/ ou au moins une zone 

(C) de contention faible. la zone de tricot (B) a contention 
moyenne etant formee par remplacement, dans les rangees 
de rnailles de fond et dans les rangees additionnelles, de 
mailles normales par des mailles longues et par des char- 
ges, tandis que la zone de contention faible (C) est formee 
sans fil elastique en trame, mais avec des rangees de 
mailles de fond realisees avec un fil synthetique elastique 
fin, comportant des mailles normales, alternant avec des 
mailles non prises et des reports de mailles sur deux a qua- 
tre rangees. 
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L'invention concerne un tricot trame elastique pour la realisation 
d'articles, par exemple de soutien ou de contention, presentant des zones 
ayant des extensibility differentes. 

Elle vise a obtenir des zones de contention differentes dans une 
seule et meme piece de tricot pour etablir une plus grande souplesse a 
certains endroits en respectant ainsi I'anatomie et plus particulierernent 
cede liee aux articulations. Bien que pouvant etre applique aux articles de 
confection, ce tricot est plus particulierernent interessant pour les ortheses. 

La traumatologie des membres est souvent accompagnee dans 
sa phase de traitement final par la prescription d'ortheses elastiques sous 
forme de genouilleres, chevillieres, coudieres, etc.destinees a soutenir ou 
maintenir I'articulation en place et faciliter sa guerison. Pour renforcer le 
plus souvent le guidage de ces articulations dans leurs parties en saillie 
(exernples : coude, rotule, etc..) ou pour faciliter le mouvement, on utilise 
un evidement, qui est un trou pratique dans le tricot, et dans lequel vient 
s'engager la partie saillante. Ce dispositif est le plus souvent complete par 
un insert qui, realise soit en mousse, soit en silicone, est dispose dans une 
poche. 

Cette technique de fabrication presente deux inconvenients 
majeurs. Le premier consiste en la sensation de froid percue par 
I'articulation malade, en raison de I'insert et de I'evidement. Le second 
consiste en la formation de microtraumatismes sur la rotule, en raison des 
frottements lateraux repetes sur celle-ci, lors de la remise en extension, par 
les bords de cet evidement ayant tendance a s'engager sous la rotule. 

L'invention a pour objet de remedier a ces inconvenients en 
fournissant un tricot trame, fabrique sur metier rectiligne et remplacant, 
dans la piece tricotee, I'evidement par au moins une zone tricotee 
fournissant une contention differente, de maniere que, apres liaison des 
bords de la piece, par exemple par couture, I'article obtenu soit compose, 
dans certaines rangees de mailles, de zones juxtaposees presentant des 
extensibility differentes, au moins dans un sens et par exemple dans le 
sens transversal. 

S'il est connu dans le tricotage circulaire, par exemple par la 
demande de brevet francais 2.751 668, de realiser des zones ayant des 
extensibilites differentes par modification, dans au moins certaines rangees 
de mailles, de la nature et de la longueur des mailles, Tetat de la technique 
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connue n'indique pas comment transposer cette technique de tricotage a 
un tricot trame dont la trame est constitute par une gomme guipee ou un fil 
synthetique elastique dont la tension au tricotage et la tenue par les mailles 
determinent un effort de contention devant presenter une valeur 
sensiblement constante. 

(.'invention a egalement pour objet de transposer au tricotage 
rectiligne la technique utilisee en tricotage circulaire pour obtenir des zones 
d'extensibilite differentes en I'adaptant et la completant, afin que, dans un 
article de soutien ou de contention, au moins certaines des zones 
d'extensibilite fournissent des efforts de contention, de valeur sensiblement 
constante, alors que d'autres zones extensibles juxtaposees et formees 
dans les memes rangees de mailles, ne sont pas soumises a cette exigence 
de constante d'un effort de contention. 

Selon ('invention, le tricot trame elastique est compose d'un 
tricot de base forme par des rangees de mailles de fond et des rangees 
additionnelles de mailles bloquant des fils elastiques disposes en trame, 
fournissant une contention, dite forte, de valeur definie dans la direction 
des rangees de mailles et presentant une elasticity plus faible dans la 
direction des colonnes de mailles, tricot de base dans lequel est formee au 
moins une zone de tricot a contention moyenne et/ou au moins une zone de 
contention faible, la zone de tricot a contention moyenne etant formee par 
remplacement, dans les rangees de mailles de fond et dans les rangees 
additionnelles, de mailles normales par des mailles longues et par des 
charges, tandis que la zone de contention faible est formee sans fil 
elastique en trame mais avec des rangees de mailles de fond realisees avec 
un fil synthetique elastique fin et comportant des mailles normales, 
alternant avec des mailles non prises et des reports de mailles sur deux a 
quatre rangees. 

Ainsi, a un tricot de base a forte contention peut etre juxtapose 
sur une meme rangee de mailles, soit un tricot de contention moins forte, 
soit un tricot n'offrant qu'une contention faible, mais presentant une 
grande extensibility et des mailles aerees favorisant I'evacuation de la 
sueur, soit aux deux types de tricot. 

Avantageusement, la ou les zones de contention moyenne sont 
disposees dans les zones de la piece venant, apres confection de Particle, 
au-dessus d'une partie du corps humain qui est convexe, de maniere 
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permanente ou temporaire, tandis que la ou les zones de contention faible 
sont disposees dans des zones de la piece venant au-dessus d'une partie du 
corps qui est concave et/ou forment des plis. 

Cet amenagement permet de realiser des genouilleres, des 
5 coudieres et voire meme des chevilleres parfaitement adaptees au besoin 
du traitement ou du soutien preventif et presentant, en plus, I'avantage de 
ne comporter aucune autre couture que celle liant les bords de la piece 
tricotee les constituant, done procurant un port agreable. 

Dans une forme d'execution, dans la zone de contention 
10 moyenne, les rangees additionnelles de mailles sont alternativement de 
couleurs differentes pour former, sur I'endroit du tissu, un marquage 
identifiant cette zone. 

Cette coloration facilite le positionnement de la zone concernee 
sur une partie particuliere du corps, et par exemple sur une partie concave 
15 telle que la rotule dans une genouillere. 

L'invention concerne aussi certaines articles obtenus avec ce 
tricot, et en particulier une genouillere et un soutien-gorge qui vont etre 
decrits en reference au dessin annexe. 

Figure 1 est une vue de face d'une piece en tricot trame 
20 elastique obtenu par le procede selon I'invention et destine a ia realisation 
d'une genouillere, 

Figure 2 est une vue en perspective de la genouillere obtenue, 

Figures 3, 4 et 5 representent la forme des mailles de 
differentes zones d'un article tricote selon des tricots dont les schemas 
25 sont donnes aux figures 6, 7 et 8, 

Figure 9 est une vue en perspective d'un soutien-gorge pour le 
sport obtenu a partir d'une piece realisee dans le tricot trame selon 
['invention. 

La piece tricotee 1 representee a la figure 1 est done composee 
30 d'un tricot de base A constituant I'essentiel de cette piece et dans lequel 
sont menagees, d'une part, une zone de tricot a contention moyenne B et, 
d'autre part, deux zones de tricot a contention faible C. S'agissant d'une 
genouillere, la zone de contention moyenne B est circulaire et disposee 
dans la partie centrale de la piece destinee a venir sur la rotule, 3 la place 
35 de I'evidement rotulien habituel, tandis que les zones de contention faible C 
sont disposees lateralement, de maniere a former, apres constitution de la 
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genouillere par couture de ses bords longitudinaux la et 1b, une bande 
posterieure D apte a couvrir le creux poplite. 

Comme montre sur le schema de tricotage de figure 6 
correspondant a une premiere forme d'execution du tricot de base A, celui- 
5 ci est compose d'un fil de trame 2 constitue par une gomme guipee, d'un 
fil de fond 3 et d'un fil 4 formant une rangee additionnelle de mailles. Dans 
les zones du tricot de base A, le fil de trame 2 insere entre les aiguilles des 
deux fontures du metier de tricotage rectiligne est ensuite bloque par le fil 
de fond 3 formant une maille (cote1/1) allant des aiguilles avant aux 
10 aiguilles arriere, avec un rapport de 1/1, puis est bloque par le fil 4 passant 
uniquement sur les aiguilles avant et permettant d'etablir a deux la 
frequence de passage du fil elastique. Dans la zone B, correspondant au 
tricot ayant une contention moyenne, I'ordre de passage des fils est le 
meme mais, comme le montre la partie centrale de la figure 6, les mailles 
15 m3 et m4 formees par les fils 3 et 4 sont plus longues que celles voisines 
ml et m2 formees dans la zone A et sont associees a des charges 5 et 6. 
En raison de ce tricotage, le fil de trame 2 est moins bloque et est done 
plus libre, ce qui procure un tricot plus souple fournissant une contention 
de valeur inferieure a celle fournie par le tricot de base A. 
20 La figure 3 represente le tricot ainsi obtenu, a savoir sur sa 

partie gauche, le tricot de base A et, dans sa partie centrale, la zone de 
tricot B ayant une contention moyenne et dans lesquels les mailles envers 
m3 formees par le fil 3 sont plus longues que celles ml formees dans le 
tricot de base et sont associees a des charges 5. Dans cette representation, 
2 5 pour ne pas compliquer le dessin, les mailles avant formees par le fil 4 ont 
la meme longueur dans les deux zones, alors que, en realite, elles sont plus 
longues dans la zone B. 

La figure 7 est une variante du schema de tricotage de figure 6, 
dans la. mesure ou aux trois rangees de depart, est ajoutee une rangee 
30 additionnelle formee par un fil 7. Dans le tricot de base, ce fil 7 forme sur 
les aiguilles arriere des mailles m5, tandis que, dans la zone B de contention 
moyenne, les mailles m6 sont plus longues et formees entre les aiguilles 
arriere et les aiguilles avant, et comprennent des charges 8. Dans le 
processus de fabrication, cette rangee additionnelle est formee avant mise 
35 en place du fil de trame 2. 
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Le fil 7 est avantageusement de couleur differente de celle des 
fils 3 et 4, de facon a former, sur I'endroit du tricot, un motif colore 
identifiant la zone B de contention moyenne. Ce motif favorise la mise en 
place de cette zone B sur une partie du corps humain, et par exemple, sur 
5 la rotule. Cette rangee additionnelle permet egalement d'etablir a trois le 
passage du fil elastique 3. La figure 4 illustre le tricot ainsi obtenu. 

La figure 8 represente le schema de tricotage du tricot C a 
contention faible, c'est-a-dire a forte extensibility. Dans cette zone, la 
gomme de trame 2 est remplacee par un fil synthetique elastique 9 ayant 

10 un numero metrique faible, (plus ou moins NM150), et pouvant par 
exemple etre constitue par le fil 4 formant la rangee additionnelle dans les 
schemas de tricotage des figures 6 et 7. 

Ce fil est associe a un fil 10 plus gros, et au toucher plus doux, 
qui, tricote sur la face interne, ameliore le toucher et le confort en 

15 masquant le fil elastique au toucher plus reche. Ce fil peut, d'ailleurs, etre 
identique au fil 3 utilise pour constituer le fil de fond dans les schemas de 
tricotage des figures 6 et 7. 

A la figure 8, la premiere rangee de mailles ml en fil 3 
correspond au tricot de base A. La deuxieme rangee represente les mailles 

2 0 m7 du fil 10 qui est tricote sur les aiguilles de la fonture arriere. La 
troisieme rangee represente des reports 1 1 de mailles et la quatrieme 
rangee des mailles formees par le fil 9 comprenant des mailles m8 formees 
entre la fonture avant et la fonture arriere avec un report de 1/1. alternant 
avec des mailles m9 non prises par une aiguille sur deux de la fonture avant 

2 5 et qui font I'objet du report suivant sur une rangee anterieure de mailles 
m8. 

A la figure 5 montrant le tricot C obtenu, les reports 
s'effectuent sur deux rangees mais ils peuvent s'effectuer sur trois ou 
quatre rangees. 

30 Le remplacement de la gomme 2 en trame par un fil tricote 9 

diminue I'epaisseur du tricot dans la zone C, tandis que les reports forment, 
dans le tricot, des trous 13 qui I'aerent et laissent passer la transpiration. 

L'utilisation d'un fil elastique fin en fil de fond permet d'obtenir 
un tricot, elastique en hauteur et en largeur, et de faible contention, 

35 pouvant ainsi epouser la forme d'un -membra, sans gener le mouvement. 
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Un autre avantage de ce type de tricot est qu'il ne forme aucun 
pli pouvant gener le mouvement du membre, lors d'une flexion importante. 

II faut ici noter que la trame elastique 2, qui est supprimee, reste 
immobilisee dans les zones de tricot de contention forte et de contention 
5 faible, de sorte que, c'est sans dommage pour la contention, que la piece 
ainsi tricotee peut comporter des zones C de forte extensibility. Ces zones 
de forte extensibility sont plus particulierement destinees a venir dans les 
parties du corps qui sont concaves, ou qui se plient, tels que le creux 
poplite pour une genouillere, la pliure du bras pour une coudiere, la plante 
10 des pieds pour une chevillere. 

Un tel tricot peut combiner plusieurs zones de contention 
moyenne et plusieurs zones de contention faible C, mais aussi combiner 
des zones de contention moyenne B fournissant elles-memes des valeurs de 
contention differente, inferieures a la valeur de la contention du tricot A, 
15 mais superieure a celle procuree par les zones C de faible contention. 

A titre d'exemple, un tricot trame elastique selon invention et 
mettant en oeuvre les fils definis dans le tableau I, a ete decoupe dans 
chacune de ses zones A, B, et C en eprouvettes de 10X5 centimetres et 
chaque eprouvette a fait I'objet d'une mesure de sa force de retraction 
20 apres avoir ete allongee de 30 % de sa longueur, puis a ete soumise a un 
allongement permanent, dans chaque sens, jusqu'a deterioration, de 
maniere a determiner le pourcentage d'allongement maximum. 

TABLEAU I 



Fil 2 


gomme naturelle guipee, fibranne et polyamide, titrage final 
3985 dtex 


Fil 3 


3 bouts de 2/78 dtex de polyamide 6.6 FT 


Fil 4 


lycra guipe polyamide titrage final 661 dtex 


Fil 9 


2 bouts de 2/78 polyamide 6.6 FT 


Fil 10 


lycra guipe polyamide 661 dtex 



Les resultats de ces mesures sont donnes dans le tableau II ci 

dessous. 
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TABLEAU II 



Tricot de la zone 


% d'allongement 
horizontal maxi 


% allongement 
vertical maxi 


force allongement 
a 30 % 


a 


1 1 0 % 


40 % 


204 Cn/cm 


b 


1 30 % 


60 % 


1 38 CN/cm 


c 


1 60 % 


280 % 


102 CN/cm 



Ce tableau fait apparaitre que la piece obtenue permet d'obtenir 
5 les resultats attendus, puisqu'elle presente, dans son tricot de base A une 
forte contention, dans son tricot a contention moyenne B, une contention 
inferieure, et dans sa zone de contention faible C, une contention plus 
faible que la contention moyenne avec, par contre, une possibility 
d'allongement tres importante, aussi bien dans le sens des rangees de 

10 mailles que dans le sens des colonnes de celle-ci. 

La figure 9 montre ('application de ce tricot a la fabrication en 
une seule piece d'un soutien-gorge pour sportive. Dans ce soutien-gorge, la 
sangle sous poitrinale 20 et les bretelles 22 sont realisees en tricot A a 
forte contention, tandis que la partie inferieure 23 de chauqe bonnet est 

15 realisee dans un tricot a moyenne contention B et que le dessus des 
bonnets 24 est realise dans un tricot C, a faible contention et forte 
extensibility, de meme que la pointe 21 entre les bonnets. Si la sangle 20 
est associee a une bande 25 formant une sorte de brassiere, celle-ci peut 
etre realisee en tout ou partie en tricot B de contention moyenne et en 

20 tricot C de faible contention. 

Cet article, qui comporte sur une meme ligne de tricotage, des 
zones fournissant des contentions differentes, ne comporte aucune 
couture, et est done d'un port agreable. 

II est precise ici qu'il en est de meme pour la fabrication des 

25 manchons de soutien ou de contention, de type genouillere, chevillere, 
coudi6re, qui peuvent ne comporter aucune couture, autre que celle 
assurant la liaison des deux bords extremes de la piece sortant du metier a 
tricoter rectiligne. 
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REVENDICATIONS 

1. Tricot trame elastique pour la realisation d'articles presentant 
des zones ayant des extensibility differentes, au moins dans un sens, et 
dans lequel ces differences d'extensibilite resultent, dans certaines rangees 

5 de mailles, de modifications de la nature et de la longueur des mailles, ledit 
tricot formant une piece (1) qui, apres liaison de ses bords (la, 1b), 
constitue un article tubulaire, caracterise en ce qu'il est compose d'un 
tricot de base (A) forme par des rangees de mailles de fond (ml) et des 
rangees additionnelles de mailles (m2) bloquant des fils elastiques (2) 

10 disposes en trame, fournissant une contention, dite forte, de valeur definie 
dans la direction des rangees de mailles et presentant une elasticity faible 
dans la direction des colonnes de mailles, tricot de base (A) dans lequel est 
formee au moins une zone (B) de tricot a contention moyenne et/ou au 
moins une zone (C) de contention faible, la zone de tricot (B) a contention 

15 moyenne etant formee par remplacement, dans les rangees de mailles de 
fond et dans les rangees additionnelles, de mailles normales (ml, m2) par 
des mailles longues (m3, m4) et par des charges (5, 6), tandis que la zone 
de contention faible (C) est formee sans fil elastique en trame, mais avec 
des rangees de mailles de fond realisees avec un fil synthetique elastique 

20 fin (9), comportant des mailles normales (m8), alternant avec des mailles 
non prises (m9) et des reports de mailles sur deux a quatre rangees. 

2. Tricot trame selon la revendication 1 , caracterise en ce que la 
ou les zones de contention moyenne (B) sont disposees dans les zones de 
la piece (1) venant, apres confection de I'article, au-dessus d'une partie du 

2 5 corps humain qui est convexe, de maniere permanente ou temporaire, 
tandis que la ou les zones de contention faible (C) sont disposees dans des 
zones de la piece venant au-dessus d'une partie du corps qui est concave 

et/ou forment des plis. 

3. Tricot trame selon la revendication 1, caracterise en ce que 
30 dans la zone de contention moyenne (B), les rangees additionnelles de 

mailles sont formees par des fils (4 et 7) de couleurs differentes pour 
former, sur I'endroit du tissu, un marquage identifiant cette zone. 

4. Tricot trame selon la revendication 1 , caracterise en ce que, 
dans la zone de contention faible (C), aux rangees de mailles en fil 

35 synthetique elastique fin (9), sont associees des rangees de mailles 
regulieres (m7) en fil synthetique texture (10). 
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5. Tricot trame selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il 
comporte des zones de contention moyenne (B) fournissant des contentions 
de valeurs differentes, inferieures a celle procuree par le tricot de base A, 
mais superieure a celle procuree par le tricot C de contention faible. 

6. Genouillere de contention realisee a partir du tricot trame 
selon I'ensemble des revendications 1 a 4, caracterisee en ce qu'elle 
comprend, dans sa partie venant au dessus de la rotule, une zone circulaire 
de contention moyenne (B) coloree et, dans sa partie venant derriere le 
creux poplite, une zone de contention faible (C) s'etendant 
transversalement de part et d'autre de la couture dorsale et formee par 
aboutement de deux zones laterales menagees pres des bords lateraux (1a, 
1b) de la piece originale (1) en tricot trame. 

7. Soutien-gorge realise a partir du tricot trame selon I'ensemble 
des revendications 1 et 2, caracterise en ce que la sangle sous poitrinale 
(20) et les bretelles (22) sont realisees dans le tricot de base (A) a 
contention forte, tandis que les parties inferieures (23) des bonnets sont 
realisees dans un tricot a contention moyenne (B) et que les parties 
superieures (24) des bonnets et la pointe (21) entre bonnets sont realisees 
dans un tricot a faible contention (C). 
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□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



